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(54) Maiskolbenmehl als Abrasivum fur Reinigungsmittel 



(57) Abrasiver Stoff fur kosmetische Praparate, ins- 
besondere Hautreinigungsmittel, die gegebenenfalls 
Tenside, Seifen Oder andere Emulgatoren, organische 
Losungsmittel Oder Ole sowie gegebenenfalls Verdik- 



kungsmittel, Geruststoffe, Ruckfettungsmittel, Parfum- 
stoffe, Konservierungsmittel, Farbstoffe und Antloxi- 
dantlen enthalten, mit naturlichem, geblelchtem Mais- 
kolbenmehl und Verfahren zu seiner Herstellung. 




EP 1 106 173 A2 



2 



Beschrelbung 

[0001] Die Erfindung betrifft ein neues Abrasivum fur 
Reinigungsmittel Ein ideales Abrasivum soli abgerun- 
dete Korner haben, eine spezifische Dichte von weniger 
ais 1 g/cm3 und biologisch abbaubar sein. 
[0002] Die zuerst verwendeten Abrasiva waren auf 
Basis von Quarzsand und Bimsmehl. Danach sind Ab- 
rasiva mit Holzmehl entwickett worden, die dann durch 
Kunststoffgranulate ersetzt wurden. In der letzten Zelt 
verwendet man zunehmend Bloreibkorper. 
[0003] Quarzsand und Bimsmehl haben den Nachtell, 
daB die Korner hart und scharfkantig sInd und eIne Dich- 
te von mehr als 1 g/cm^ aufwelsen. Die Scharfkantlgkeit 
der Korner hat zur Folge, daB Quarzsand und Bimsmehl 
eine relativ schlechte Hautvertraglichkeit haben. Die re- 
lativ hohe Dichte hat den Nachtell, daB die Quarzsand- 
und Bimsmehle zur Verstopfung von Abflussen durch 
Sedimentation fuhren konnen. 

[QD04j Deahalb verwendete man zunehmend Holz- 
mehle. Die Holzmehle sInd bezugllch der Hautvertrag- 
lichkeit wesentlich besser als Quarzsand und Bims- 
mehl, und da sie eine spezifische Dichte von weniger 
als 1 g/cm3 haben, ist eine Verstopfung von Abflussen 
durch Sedimentation nicht mehr zu befurchten. Nach- 
teilig bei der Verwendung von Holzmehlen ist der mog- 
liche Gehalt an Kolophonium und bestimmten Terpe- 
nen, die zu Allergien fuhren konnen. Ein weiterer Nach- 
tell ist, daB Holzstaub Im Verdacht steht, krebserregend 
zu seIn, so daB strenge SIcherheitsvorkehrungen bel 
der Herstellung von Holzmehlen zu beachten sInd. 
[0005] Heute warden die meisten Abrasiva auf der 
Basis von Polyurethan- oder Polyethylenmehl herge- 
stellt. Beide Mehle sind sehr vorteilhaft, da sie eine we- 
nig scharfkantige Struktur haben, eine Dichte, die weni- 
ger als 1 g/cm3 betragt, eine einstellbare Kornvertei- 
lung, eine einstellbare physlkallsche Harte und eine 
konstante Produktqualltat durch reproduzlerbare Her- 
stellungsprozesse aufwelsen. Allerdlngs sInd Kunst- 
stoffgranulate sehr schwer biologisch abbaubar und 
konnen nur thermisch verwertet werden. Kunststoff- 
mehle sind daher in fast alien Belangen Ideate Abrasiva, 
haben aber Nachteile in bezug auf Entsorgung, Umwelt- 
schutz und auch Abbaubarkeit. 

[0006] Bei der Suche nach Alternativen fur biologisch 
abbaubare Stoffe, und insbesondere Naturstoffe, wer- 
den Bioreibkoper auf Basis von Naturschalenmehl ver- 
wendet. WalnuBschalenmehl welst eine relativ hohe 
Dichte auf, die nahe bei 1 g/cm^ llegt. Eine Sedimenta- 
tion in Abflussen kann nur durch optlmlerte Kornvertel- 
lung vermieden werden. WalnuBschalenmehl weist au- 
Berdem ein hohes Allergiepotential auf. Die Verwen- 
dung von NuBschalen- und Kernmehlen als Abrasivum 
fur kosmetische Zwecke ist in EP 0 559 696 beschrie- 

[0007] Aus dem geschilderten Stand der Technik wird 
deutlich, daB noch immer ein dringender Bedarf an ei- 
nem Abrasivum besteht, das vollkommen abbaubar Ist, 



ein niedrlges Allergiepotential aufweist, eine niedrige 
Dichte besltzt und daher als Alternative zum Naturscha- 
lenmehl verwendet werden kann. 
[0008] Maismehl wird auch heute schon in unbehan- 

5 deiter Form als Abrasivum eingesetzt, besltzt jedoch er- 
hebliche Nachteile hinsichtlich Optik, Geruch, Hygiene 
und Verkeimungsgefahr. Daher war die Verwendung 
von Maiskolbenmehl In Hautrelnlgungspraparaten bis- 
her sehr begrenzt. Der vorliegenden Erfindung llegt die 

'0 Aufgabe zugrunde, einen abrasiven Stoff fur Hautreini- 
gungsmlttel auf Basis von Maiskolbenmehl bereltzustel- 
len, der die In dem Stand der Technik geschilderten 
Nachteile nIcht aufweist und neue Mdglichkeiten bel der 
Verwendung von Maiskolbenmehl eroffnet. Insbeson- 

'5 dere soil der abrasive Stoff gute Eigenschaften besit- 
zen, ohne Zusatz Oder gegebenenfalls nur mit einem mi- 
nlmalen Zusatz von welteren chemischen MItteln. 
[0009] DIese Aufgabe wird durch einen spezlell erhal- 
tenen und zusammengesetzten abrasiven Stoff gemaB 
Anspruch 1 gelost. 

[0010] Es hat sich uberraschenderweise herausge- 
stellt, daB durch das Bleichen von Maiskolbenmehl ein 
hochwertiger abrasiver Stoff hergestellt werden kann. 
Die vorllegende Erfindung betrifft somit einen abrasiven 

25 stoff fur kosmetische Praparate, die gegebenenfalls 
Tenside, Seifen oder andere Emulgatoren, organische 
Losungsmittel oder 6le sowie gegebenenfalls Verdik- 
kungsmittel, Geruststoffe, Ruckfettungsmlttel, Parfum- 
stoffe, Konservlerungsmittel, Farbstoffe und Antloxl- 

30 dantien enthalten, der dadurch gekennzelchnet ist, daB 
er gebleichtes Maiskolbenmehl enthalt. 
[0011] Das Maiskolbenmehl wurde bisher Qblicher- 
welse als Fullstoff verwendet. Eine Verwendung von 
Maiskolbenmehl ist in OS DE 39 14 969 A1, OS DE 36 

35 24 468 A1 , DE 32 07 036 C2, DE 32 44 452 C2 beschrie- 
ben. Maiskolbenmehl besltzt zwar eine zum Tell fasen- 
ge Struktur, besteht im Gegensatz zum WalnuBmehl 
aber nur zu etwa 5 bis 1 0% aus LIgnIn und ca. 90% aus 
Zeliulose. Die Relb- oder Relnigungswirkung von Mals- 

40 kolbenmehl ist geringer als belm WalnuBschalenmehl. 
Die Relnigungswirkung ist aber Immer noch ausrei- 
chend, da die Verschmutzungsgrade in der Industrie 
nicht mehr so hoch sind und ein gutes Hautreinigungs- 
mlttel eher eine bessere Hautvertraglichkeit aufweisen 
muB. Das Maiskolbenmehl ist hautvertraglicher als Wal- 
nuBschalenmehl. Die spezifische Dichte von Maiskol- 
benmehl 1st geringer als die spezifische Dichte von Wal- 
nuBschalenmehl. Damit welst der erfindungsgemaB 
vorgeschlagene Stoff groBe Vortelle gegenuber dem 

50 Stand der Technik auf. 

[0012] Das Bleichen von Maiskolbenmehl ist in dem 
Stand der Technik nicht beschrieben. Es konnte daher 
ijberraschend festgestellt werden, daB durch das Blei- 
chen von Maiskolbenmehl dessen Eigenschaften in vor- 

55 teilhafter Weise drastisch verandert werden. Das hangt 
damit zusammen, daB das Maiskolbenmehl wahrend 
des Bleichvorgangs quillt. Durch das Bleichen wird nicht 
nur das Aussehen verbessert, sondern auch die Struk- 
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tur und aie Korneigenschaften werden verandert. Des 
weiteren werden auch die gegebenenfalls vorhandenen 
Keime abgetotet Damit ist das gebleichte Maiskolben- 
mehl dem ungeDleichten Maiskolbenmehl in mehrfa- 
cher Hinsicht uberlegen. s 
[0013] Eine weitere Aufgabe der Etfindung ist es, ein 
einfaches Verfahren zur Herstellung von Abrasiva vor- 
zuschlagen. Diese Aufgabe wurde durch das einstufige 
Herstellungsverfahren gemaR Anspruch 4 gelost. 
[0014] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, den 'O 
erfindungsgemaBen abrasiven Stoff in Hautreinigungs- 
mitteln zu verwenden. Diese Aufgabe wurde gemal3 An- 
spruch 6 gelost. 

[0015] SchlieBiich ist es die Aufgabe der Erfindung, 
kosmetiscfie Zubereitungen, insbesondere Hand- 's 
wasch- und Handreinigungsmittel, bereitzustellen, die 
den vorgenannten abrasiven Stoff enthalten. Diese Auf- 
gabe wurde gemaB Anspruch 7 gelost. 
[0016] Nachstehend wird die Herstellung von dem er- 
finoungsgernaiie 1 Abrasivum beschrieben. ?o 
[0017] Zur Herstellung des erfindungsgemaBen Ab- 
rasivums konnen beispielsweise folgende Bestandteile 
verwendet werden : 



[0018] Wasser, Maiskolbenmehl, Xanthan und Bento- 
nit werden gemischt (wobei der pH-Wert der Mischung 
ca. 7,4 betragt). Nach der Quellung von Maiskolben- 
mehl wird Wasserstoffperoxid zugegeben und unterge- 
mischt. Das Bleichen wird mit Natronlauge aktiviert. 
Nach der Zugabe von Natronlauge liegt der pH-Wert be! 
ca. 11,9. Die Mischung wird so lange geruhrt, bis der 
pH-Wert deutlich abgefallen ist und vorzugsweise we- 
niger als 10 ist. Erst dann wird mit Zitronensaure das 
restliche Wasserstoffperoxid ausgetrleben. Nach der 
Bleichung werden der Bleichmischung die restlichen 
Rohstoffe zugefugt, 

[0019] Es ist seibstverstandlich, daB statt Natronlau- 
ge auch andere Hydroxide verwendet werden konnen. 
Statt der Zitronensaure konnen auch andere Sauren 
verwendet werden. Auch die Hllfsstoffe konnen beliebig 
variiert werden 

[0020] Das erfindungsgemaBe Verfahren weist ge- 



genuber den herkommlichen Bleichverfahren den Vor- 
teil auf, daB die Herstellung von dem Abrasivum in ei- 
nem Schritt erfolgt. Daher muB das gebleichte Mehl 
nicht abfiltriert, anschlieBend getrocknet und dann 
nachbehandelt werden, was sich positiv auf Rohstoff- 
und Energieeinsatz auswirkt und Ressourcen schont. 
Alle Schritte werden erfindungsgemaB einstufig durch- 
gefuhrt. Das erfindungsgemaBe Verfahren kann auch 
fur andere Naturstoffe venwendet werden, wobei die 
Venwendung fur Maismehl groBe Vorteile hat, da Mais- 
mehl im BleichprozeB quillt. Die eventuell im Rohstoff 
vorhandenen Keime werden durch den ProzeB vollstan- 
dig abgetotet. Das wesentliche Merkmal des Verfahrens 
Ist, daB eine Saure der Bleichmischung erst bei einem 
pH-Wert von ca. 10 Oder weniger zugegeben wird. Da- 
mit ist sichergestellt, daB eine vollstandige Zerstorung 
des Peroxids am Ende des Prozesses erfolgt, was 
durch Titration nachgewiesen werden kann. 
[0021] Durch das erfindungsgemaBe Verfahren las- 
sen sich helle, saubere und kosmetisch einwandfreie 
Hautreinigungsmittel erhalten. Der Zusatz von Aufhel- 
lungsmitteln ist nicht notwendig. Der Gehalt an Titandi- 
oxid ist sehr gering und daher fast zu vernachlassigen. 
Die gebleichten Mehle sind biologisch vollstandig ab- 
baubar und weisen ein niedriges Allergiepotential auf. 
Die Gefahr, daB die Verwendung von Maiskolbenmehl 
zur Verstopfung von Abflussen fuhren kann, besteht 
nicht. 



Patentanspruche 

1. Abrasiver Stoff fur kosmetische Praparate, insbe- 
sondere Hautreinigungsmittel, die gegebenenfalls 
Tenside, Seiten oder andere Emulgatoren, organi- 
sche Losungsmittel oder Ole sowie gegebenenfalls 
Verdikkungsmittel, Geruststoffe, Ruckfettungsmit- 
tel, Parfumstoffe, Konservierungsmittel, Farbstoffe 
und Antioxidantien enthalten, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB er gebleichtes, naturliches Maiskol- 
benmehl enthalt. 

2. Abrasiver Stoff nach Anspruch 1 , dadurch gekenn- 
zeichnet, daB er einen Gehalt an gebleichtem Mais- 
kolbenmehl von bis zu ca. 30 Gew.-.%. vorzugswei- 
se von 5-15 Gew.-%, aufweist 

3. Abrasiver Stoff nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet,daBerin Reinigungsmittelneinge- 
setzt wird. 

4. Verfahren zur Herstellung des abrasiven Stoffes 
nach einem der vorhergehenden Anspruche, da- 
durch gekennzeichnet, daB Wasser, Maiskolben- 
mehl und gegebenenfalls andere Hilfsstoffe ge- 
mischt werden, daB Wasserstoffperoxid und Alkali- 
hydroxid, vorzugsweise Natronlauge, der Mischung 
zugesetzt werden, und wenn der pH-Wert der Mi- 
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schung deutlich, vorzugsweise unter 10 absinkt, ei- 
ne Saure, vorzugsweise Zitronensaure, zugesetzt 
wird, bis Wasserstoffperoxid niclit mehr nachzuwei- 
sen ist, und dann andere Hilfsstoffe der Mischung 

zugesetzt warden. 

Verfahren zum Bleichen von Naturstoffen bei der 
Herstellung von Abrasiva fur kosmetische Zwecke, 
dadurch gekennzeichnet, daB Wasser, Naturstoff- 
mehl und gegebenenfalls andere Hilfsstoffe ge- 
mischt werden. daB Wasserstoffperoxid und Alkali- 
hydroxid, vorzugsweise Natronlauge, der Mischung 
zugesetzt werden, wenn der pH-Wert der Mischung 
deutlich, vorzugsweise unter 10, absinkt, eine Sau- 
re, vorzugsweise Zitronensaure, zugesetzt wird, bis 
Wasserstoffperoxid nicht mehr nachzuweisen ist, 
und dann andere Hilfsstoffe der Mischung zuge- 
setzt werden 

\ffimendvm Iffs abrasiven Stoffes nach einem der 
Anspruche 1 bis 3, in Hautreinigungsmittein, die ge- 
gebenenfalls Tenside, Seifen oder andere Emulga- 
toren, organische Losungsmittel oder 6le sowie ge- 
gebenenfalls Verdickungsmittel, Geruststoffe, 
Ruckfettungsmittel, Parfumstoffe, Konservierungs- 
mittel, Farbstoffe und Antioxidantien enthatten, da- 
durch gekennzeichnet, daB er gebleichtes, naturli- 
ches Maiskolbenmehl enthalt. 



Kosmetische Zubereitungen, insbesondere Hand- so 
wasch- und Handreinigungsmittel, enthaltend den 
abrasiven Stoff nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
Oder hergestellt nach einem der Anspruche 4 oder 
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Verfahren zu seiner Herstellung und Verwendung 



2. Anspriiche: 5, 7 (teilweise) 

Verfahren zum Bleichen von Naturstoffmehl und kosmetische 
Zuberei tungen enthaltend diese Naturstoffmehl e 
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